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VERZIERUNGSELEMENT 



Im weiteren Sinne betrif ft die Erf indung ein Verzie- 
rungselement zum Anbringen an Gegenstanden und/oder 
Flachen, insbesondere Kraf tf ahrzeugen, Schiffen und 
Mobeln. 

Verzierungselernente in Form von Zierleisten Oder 
dunnen Filmen, die entweder aus starren oder flexi- 
blen Materialien gefertigt sind, sind in zahlreichen 
Ausgestaltungen bekannt . In den US-Patentschrif ten 
4,643,790 (Waugh et al . } , 4,612,075 (Waugh et al.), 
4,560,596 (Cosnia) und 4,446,179 (Waugh) sind Ver- 
zierungselernente beschrieben, die eine im wesentli- 
chen flache Schicht aufweisen, deren eine Oberflache 
dekorativ ausgestaltet ist . Die flache Schicht kann 
ein Film aus Metall (z.B. Aluminium), ein Film aus 
Kunststoff {z.B. Polyester oder Polyvinylchlorid) , 
ein Film aus metallisiertem Kunststoff, ein durch 
Papier verstarkter Film oder ein Kleber sein. Das 
dekorative Design ist normalerweise aufgedruckt, im 
Siebdruck aufgetragen oder aufgemalt. Herkommlicher- 
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weise ist die Dekor-Flache im wesentlichen zweidi- 
mensional (d.h. sie ist relativ flach) , obwohl in 
den Patenten erhabene Muster erwahnt sind. 

Auf diese Dekor-Flache ist normalerweise ein trans - 
parentes Schutzmaterial , beispielsweise Polyurethan, 
aufgetragen. Diese Transparentschicht ist mitunter 
gewolbt oder zumindest an ihren Kanten abgerundet, 
urn einen Linseneffekt zu erzeugen, der das optische 
Erscheinungsbild des darunterliegenden dekorativen 
Designs verbessert. Die auSere Flache der Transpar- 
entschicht liegt nicht an der Dekorflache an und 
stelit die Betrachtungsf lache des Verzierungsele- 
mentes dar. In US-Patent Nr. 4,708,894 {Mabuchi et 
al . ) sind verschiedene Materialien fur die Transpar- 
entschicht beschrieben . 

US-Patent Nr. 4,911,959 (Miyakawa) beschreibt eine 
Zierleiste mit einer gewolbten Dekor-Flache, auf die 
eine gewolbte Transparentschicht aufgetragen ist. 

In der Europaischen Patentverof f entlichung Nr. 0 3 81 
856 (Yaver) ist eine mehrschichtige flexible Zier- 
leiste beschrieben, die einen langlichen durchsich- 
tigen oder durchscheinenden Kunststof f -Kern auf- 
weist. Die untere Flache des Kerns ist mit einer 
opaken Schicht und einer Klebeschicht bedeckt . Die 
obere Flache des Kerns weist eine dunne Metall- 
beschichtung mit spiegelahnlichem Erscheinungsbild 
auf, wobei gewahlte Bereiche ausgespart sind, um das 
Muster der darunterliegenden opaken Schicht zu pra- 
sentieren, Uber der oberen Metall-Abdeckung ist eine 
transparente Kunststof f -Auf lage ausgebildet. Die 
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Auflage weist abgerundete Rander auf, urn dem opti- 
schen Eindruck der Zierleiste eine groSere Tiefen- 
wirkung zu verleihen. Die Herstellung dieser Zier- 
leiste ist jedoch relativ aufwendig und mit einer 
Vielzahl von Verf ahrensschritten verbunden. 

In der Europaischen Patentverof f entlichung Nr. 0 3 81 
889 {Keys) ist eine Zierleiste beschrieben, die ein 
Subs t rat aufweist, das aus mehreren quer zur Langs - 
erstreckung der Zierleiste angeordneten Rippen be- 
steht. Die Rippen sind iiber parallele und in Langs - 
richtung der Zierleiste verlaufende Einzelfasern 
miteinander verbunden. Die Zwischenraurne zwischen 
den querverlauf enden Rippen und den langsverlauf en- 
den Fasern sind mit einem haftenden Fullermaterial 
ausgefiillt, urn eine glatte, kontinuierliche AuSen- 
schicht zu erzeugen. Die Rippen und die Fasern er- 
lauben angeblich ein sanftes Biegen der Zierleiste 
sowohl in longitudinaler als auch in lateraler Rich- 
tung. 

Die Erfindung betrifft im weiteren Sinne ein Verzie- 
rungselement zum Anbringen an Gegenstanden und/oder 
Flachen, insbesondere Kraf tf ahrzeugen, Schiffen und 
Mobeln. Die gemafi der Erfindung ausgebildeten Ver- 
zierungselemente konnen leicht aus allgemein verwen- 
deten Materialien hergestellt werden und sind op- 
tisch ansprechend. 

Um die genannten Eigenschaf ten zu erzielen, wird 
gema£ einer Ausf iihrungsf orm der Erfindung ein Ver- 
zierungs element vorgeschlagen, das eine Transparent - 
schicht mit zwei einander entgegengesetzten Grenz- 
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flachen und eine Fasermateriallage auf weist, die in 
der Transparentschicht eingebettet 1st. Der Abstand 
zwischen den beiden Grenzflachen ist grower als die 
Dicke der Fasermateriallage. Die Fasermateriallage 
weist an einer ihrer Seiten (Ober- oder Unterseite) 
eine Struktur auf, die durch die Webart bestimmt 
ist. Das Fasermaterial ist derart in der Transpar- 
entschicht eingebettet, daS die strukturierte Ober- 
flache einen Abstand zu mindestens einer der beiden 
Grenzflachen der Transparentschicht aufweist. Bei 
dieser Grenzflache der Transparentschicht handelt es 
sich um die Flache, auf die bei Betrachtung des Ver- 
zierungselementes geblickt wird. Mit der anderen 
Grenzflache der Transparentschicht (deren Abstand 
zur Fasermateriallage wesentlich geringer, im Grenz- 
fall verschwindend sein kann) weist die Transparent- 
schicht zu dem zu verzierenden Gegenstand bzw. zu 
der zu verzierenden Flache hin, wenn das Verzie- 
rungselement relativ zu diesem bzw. zu dieser fest- 
gelegt ist. 

Eine alternative Ausfiihrungsf orm der Erfindung be- 
trifft ein Verzierungselement , das eine mit minde- 
stens einer strukturierten Oberflache versehene Fa- 
sermateriallage auf weist. Auf der strukturierten 
Oberflache befindet sich eine Transparentschicht, 
die die Struktur der Oberflache vollstandig aus- 
fullt. Das Verzierungselement lafit sich mittels ei- 
ner Klebeschicht oder einer anderen Bef estigungsein- 
richtung, die an der der Transparentschicht abge- 
wandten Seite der Fasermaterialstruktur vorgesehen 
ist, an dem zu verzierenden Gegenstand bzw. der zu 
verzierenden Flache befestigen. Die Fasermaterialla- 
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ge kann sowohl in der Transparentschicht als auch in 
der Kiebeschicht eingebettet sein, wobei die Grenz- 
flache dieser beiden Schichten wegen der Diirchlas- 
sigkeit der Fasermateriallage durch diese hindurch 
verlaufen kann. 

Bei beiden Ausfuhrungsf ormen weist das Verzierungs- 
element eine sichtbare strukturierte Oberflache auf , 
die in dexn Material der Transparentschicht eingebet- 
tet oder die zumindest von dem Material der Trans- 
parentschicht ausgefiillt 1st. Bei der strukturierten 
Oberflache handelt es sich um die Oberflache einer 
Fasermateriallage, Die Ober- oder Aufienfiache der 
Transparentschicht ist zu dem Betrachter hin gerich- 
tet, von der strukturierten Flache des Fasermateri- 
als beabstandet und bewirkt eine optische Verstar- 
kung des dreidimensionalen Erscheinungsbildes der 
strukturierten Flache. Hinzu kommt, daS die Trans- 
parentschicht aufgrund ihrer Fahigkeit, Lichtrefle- 
xionen und -brechungen zu erzeugen, der Fasermate- 
riallage einen gewissen Glanz oder einen funkelnden 
Effekt verleiht. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
die Fasermateriallage aus Fasern, beispielsweise 
Kohlenstof f - , Aramid- , Polyamid-, Metaii- oder 
Glasfasern besteht. 

Einzelne Fasern konnen zu Strangen zusammengef aSt 
sein, die das Material bilden. Die Einzelfasern kon- 
nen pro Strang parallel zueinander verlaufen oder 
miteinander verdrillt sein. Alternativ kann ein 
Gestrick als Fasermaterial verwendet werden. (In 
dieser Beschreibung wird mit dem Ausdruck "Faserma- 
terial" eine Anordnung aus sich - normalerweise or- 



thogonal - schneidenderi Fasern, Strangen, Element en 
etc. bezeichnet.) 

Je nach dem Blickwinkel erhalt ein Betrachter unter- 
schiedliche optische Eindriicke der strukturierten 
Flache. Nicht zuletzt ist der optische Effekt auch 
von der Dicke und der Krummung der Transparent - 
schicht abhangig. All die obigen Faktoren tragen zu 
dem optisch ansprechenden Design des erf indungsgema- 
Sen Verzierungselementes bei. 

Die Verzierungselemente gemaB der Erfindung werden 
aus einem we it verbreiteten Ausgangsprodukt gebil- 
det r d.h. aus der Fasermaterialschicht . Derartige 
Fasermateriallagen liegen aufgerollt als Meterware 
vor und werden normalerweise zur Herstellung faser- 
verstarkter Bauteile verwendet . Die Erfindung 
schafft ein neues Anwendungsgebiet fur derartige 
Fasermaterialien, naralich die Verwendung aus derar- 
tigen Fasermaterialien bestehender Fasermaterialmat- 
ten oder -lagen fur Verzierungelemente . Die Faserma- 
teriallage kann kontinuierlich oder diskontinuier- 
lich sein. Dies bedeutet, dafi sie eine einzige kon- 
tinuierliche Zone oder mehrere einander benachbarte, 
getrennte Zonen aufweisen kann. Das Fasermaterial 
kann in mehreren gestapelten oder einander uberlap- 
penden Schichten angeordnet sein, von denen jede fur 
sich genommen kontinuierlich oder diskontinuierlich 
sein kann. Individuelle Elemente einer diskontinu- 
ierlichen Fasermateriallage, die in einer einzigen 
Ebene angeordnet sind 7 sind vorzugsweise auf einem 
Trager - z.B. einem Polyester- Film - angeordnet, und 
die Transparentschicht wird sowohl auf das Faserma- 



terial als auch auf die freien Bereiche des Tragers 
aufgetragen. Die Elemente der Fasermateriallage kon- 
nen jede beliebige Form, insbesondere die Form von 
Schriftzeichen, Zahlen, Symbolen oder Piktogrammen 
aufweisen. 

Damit der optisch gunstige Effekt, den die Transpar- 
entschicht hervorruft, maximal zum Tragen kommt, 
sollte die Struktur des Fasermaterials im Verhaltnis 
zur GroJSe (Breite und Lange) des Verzierungselemen- 
tes sehr fein sein. Bei einem groSf lachigen Verzie- 
rungselement kann die Gewebestruktur demzufolge gro- 
ber strukturiert sein als bei einem als schmale, 
langliche Leiste ausgebildeten Verzierungselement . 
Das erf indungsgemafie Verzierungselement gemafi der 
Erfindung kann jede beliebige Form und GroBe aufwei- 
sen, die beide lediglich durch die Form und Grofee 
des zu verzierenden Gegenstandes bzw. der zu verzie- 
renden Flache bestimmt sind. Somit kann das Verzie- 
rungselement Ellipsen-, Kreis-, Rechteck-, Dreieck-- 
Form oder die Form eines schmalen, langlichen Strei- 
fens aufweisen. 

Die erf indungsgemaSen Verzierungselemente konnen 
sowohl zur Innen- als auch zur AuSendekoration ver- 
wendet werden. Bei der letztgenannten Anwendung 
sollte das Transparentmaterial liber Zusatze verfii- 
gen, die die Wetterbestandigkeit des Verzierungsele- 
mentes erhohen und die insbesondere die Transparenz 
der Transparentschicht liber die Lebensdauer des ver- 
zierten Gegenstandes bzw. der verzierten Flache er- 
halten. 
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ZweckmaSigerweise ist die Transparentschicht einige 
wenige Millimeter (trim), insbesondere ca. 2 mm, vor- 
zugsweise 2,2 mm dick, wahrend die Fasermateriallage 
eine Dicke von einigen 1/10 Millimeter, vorzugsweise 
0,1 bis 0,4 mm aufweist. Die Fasermateriallage ist 
derart von dem Material der Transparentschicht ein- 
geschlossen, dafi die dem Betrachter zugewandte Au- 
Senf lache und die dem Betrachter zugewandte Oberf la- 
che der Fasermateriallage einen Abstand von einigen 
Millimetern, vorzugsweise ca, 1,5 mm aufweisen. 

In vorteilhaf ter Weiterbildung der Erfindung weist 
die Transparentschicht ein aushartbares Polymer auf , 
das in seinem ausgeharteten Zustand vorzugsweise 
flexibel ist. Aufgrund der Flexibilitat des Verzie- 
rungselementes (d.h. sowohl die Fasermateriallage 
als auch die Transparentschicht sind flexibel) laSt 
sich dieses an konturierte Flachen anpassen. Vor- 
zugsweise wird als Material fur die Transparent- 
schicht ein aushartbares elastomeres, Ein- oder 
Mehrkomponenten- Acryl- oder Polyurethan-Material 
verwendet, das z.B. durch Warmebehandlung, durch 
UV-Behandlung, durch RF-Erwarmung oder durch Trock- 
nen an der Umgebungsluf t aushartbar ist. Die Trans- 
parentschicht kann iiberdies an ihrer dem Betrachter 
zugewandten Grenzflache gewolbt oder linsenformig 
ausgebildet sein, Alternativ kann sich diese Wolbung 
auch lediglich auf die Kantenbereiche beziehen, wo- 
bei die die Aufienflache in den ubrigen Bereichen 
eben ist. Diese Wolbung wird vorzugsweise aufgrund 
der Oberf lachenspannung des (des bei Aufbringung) 
viskosen Transparentmaterials erzeugt . 



Bei dem Material fur die Transparentschicht handelt 
es sich z.B. urn Polyurethan als Reaktionsprodukt aus 
Polycaprolactamtriol und einem aliphatischen Diiso- 
cyanat -Polycaprolactamdiol-Addukt . Falls ein sto£wi- 
derstandsfestes Polyurethan gewilnscht ist, kommt 
vorzugsweise das Reaktionsprodukt aus Polypropylen- 
Glycol und einem aliphatischen Diisocyanat in Frage . 
Vorteilhaf terweise wird ein relativ weiches flexi- 
bles wetterbestandiges, nicht vergilbendes , abrieb- 
festes und stoSunempf indliches Polyurethan verwen- 
det, das eine Shore D Harte in einem Bereich zwi- 
schen 10 und 80, insbesondere 45 und 65 aufweist. 
Generell konnen zahlreiche der bekannten Polyuretha- 
ne, die aus Polyalkoholen und Polyisocyanat abgelei- 
tet sind, verwendet werden* Vorteilhaf t ist es, wenn 
als Material das Reaktionsprodukt aus (A) einer Mi- 
schung aus einem Polyester-Glycol und einem Polypro- 
pylentriol mit niedrigem bis mittierem Molekularge- 
wicht und (B) einem aliphatischen Diisocyanat - Poly- 
propylentriol-Addukt verwendet wird. 

Andere transparente Materialien, wie z.B, Acryl- 
oder Epoxid-Harze sowie Mischungen aus Polyurethan 
und Acryl oder Polyurethan und Epoxid konnen eben- 
falls verwendet werden. Dabei sollte es sich urn 
gieSfahige Harze handeln, deren Mischungsviskositat 
bei der Verarbeitungstemperatur kleiner als 1000 
mPas ist. Als Materialien fur die Transparentschicht 
kommen auch die Materialien (und Gemische) in Frage, 
die in dem US -Patent Nr. 4,708,8 94 (Mabuchi) genannt 
sind. 
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Das Material fur die Transparentschicht wird zweck- 
maSigerweise durch Beschichten, Aufspriihen oder Ex- 
trudieren auf die Fasermateriallage aufgetragen. Da- 
bei, d.h. vor seiner Aushartung, hat es vorzugsweise 
eine solche Viskositat, daS es die Fasermateriallage 
durchdringt und deren strukturierte, dem Betrachter 
zugewandte Oberflachen vollstandig benetzt und aus- 
fiillt. Urn die Befestigung des Verzierungselementes 
Gegenstand bzw. der Flache zu erleichtern, ist es 
vorteilhaft, wenn nicht nur die Oberseite, sondern 
auch die Unterseite glatt ist. Dies wird dadurch er- 
reicht, daS das Material fur die Transparentschicht 
die Fasermateriallage vollstandig durchdringt und 
folglich beide Oberflachen des dekorativen Artikels 
bildet (im Unterschied zu einer spater auf getragenen 
Klebeschicht) . Dies bedeutet, dafi die Fasermaterial- 
lage voll von dem transparent en Material einge- 
schlossen ist. 

Vorzugsweise ist diejenige Oberflache der Transpar- 
entschicht oder diejenige Oberflache der Fasermate- 
riallage, die dem Betrachter abgewandt ist, mit ei- 
nem Kleber, insbesondere einem Haftkleber (PSA) , 
z.B. einem Acrylat-PSA, zum Ankleben des Verzie- 
rungselementes an dem Gegenstand und/oder der Flache 
versehen. Bei diesem Kleber handelt es sich vorzugs- 
weise urn ein trocken ubertragbares Klebeband. Die 
Klebeschicht 26 ist vorzugsweise mit einem Abzieh- 
Liner oder einem anderen ablosbaren Schutzfilm 2 8 
versehen. 

Bei einer anderen Variante der Erfindung ist die 
Transparentschicht mit ihrer Unterseite auf einer 
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Anbringungsstruktur, z.B. einer Kunststof f -Leiste 
oder einem Kunststof f -Formkorper festgeklebt, deren 
untere Flache mit einem Kleber versehen ist, um den 
Rahmen an dem zu verzierenden Gegenstand bzw. der zu 
verzierenden Flache anzubringen. 

Es sind auch andere Bef estigungen der Transparent- 
schicht, der Fasermateriallage oder des Tragerrah- 
mens an dem Gegenstand bzw. der Flache denkbar, etwa 
mechanische Bef estigungsteile wie z.B. Klammern oder 
Klemmen . 

Bei der Fasermateriallage handelt es sich vorzugs- 
weise um Fasern mit einander schneidenden Kett- und 
Schu£faden. Die einander schneidenden Fasern konnen 
Einzelfasern oder Strange aus Einzelfasern sein. Die 
in einem Strang angeordneten Einzelfasern konnen 
verdrillt sein, obwohl sie vorzugsweise ohne Ver- 
drillung parallel zueinander verlaufen. Die Einzel- 
fasern konnen einen Durchmesser von einigen wenigen 
micron (fxm) , vorzugsweise 4 bis 14 /xm aufweisen, wo- 
bei mehrere hundert derartiger Einzelfasern zu einem 
Kett- bzw. einem SchuSfaden zusammengef afit sind, 
Bahnen, Matten oder Kissen aus Fasermaterial aus 
Kohlenstof f - , Aramid-, Polyamid-, Metall- oder Glas- 
fasern sind im Handel erhaltlich. Bei dem Fasermate- 
rial kann es sich aber auch um ein flexibles Draht- 
gewebe hande In . 

GemaS einem Aspekt zeichnet sich das erf indungsgema- 
£e Verzierungselement durch einen denkbar einfachen 
HerstellungsprozeS aus. Fur die Fasermaterialschicht 
und die Transparent schicht wird auf handelsubliche 
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Materialien zuriickgegrif fen. Urn das optisch anspre- 
chende AuJSere des erf indungsgemaiSen Verzierungsele- 
rnentes erzielen zu konnen, sind lediglich die Faser- 
materiallage und die Transparentschicht erforder- 
lich, von der die Fasermateriallage eingeschlossen 
sein kann. Weitere Schichten sind zur Erzielung der 
optischen Effekte nicht erf orderlich. Bei den erfin- 
dungsgemaSen Verzierungselementen wird auf Metall- 
schichten und auf eine Bearbeitung der Fasermateri- 
allage oder Transparentschicht verzichtet. Fur die 
Befestigung des Verzierungelementes ist lediglich 
noch eine Beschichtung der Unterseite des Verzie- 
rungselementes mit einem Klebstoff erf orderlich, 
obwohl auch andere Bef estigungseinrichtungen verwen- 
det werden konnen, 

Im folgenden werden verschiedene Ausfiihrungsf ormen 
der Erfindung im Zusammenhang mit den zugehorgen 
Zeichnungen erlautert, in denen gieiche oder analoge 
Bauteile mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet 
sind. 

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein flachiges 
Verzierungselement gemaS einem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel der Erfindung ohne einen 
Rahmen und mit aus Vereinf achungsgriinden 
uberakzentuiert dargesteilter Fasermaterial- 
struktur, 

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die Anordnung ge- 
maS Fig. 1, wobei deren Transparentschicht 
zwecks Verdeutlichung des darunterliegenden 
Fasermaterials weggelassen ist, und 
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Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch ein Verzie- 
rungselement mit Rahmen gemaE einem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung mit eben- 
f alls aus Vereinf achungsgrunden iiberakzentu- 
iert dargestellter Fasermaterialstruktur . 

In Fig. 1 ist ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines 
Verzierungselementes nach der Erfindung im Quer- 
schnitt dargestellt. Das als flachiger mehrlagiger 
Film ausgebildete Verzierungselement 10 weist eine 
Transparent schicht 12 aus z.B. Polyurethan auf, de- 
ren Dicke durch den Abstand ihrer beiden einander 
entgegengesetzten Grenzflachen 14,16 bestimmt ist. 
Die Grenzflache 14 bildet dabei die dem Betrachter 
zugewandte Ober- oder AuSenflache des Verzierungs- 
elementes 10 , wahrend die Grenzflache 16 der Trans - 
parentschicht 12 dem Betrachter abgewandt ist. An 
ihrer seitlichen Begrenzungskante 18 ist die Trans - 
parentschicht 12 linsenartig gewolbt. Diese Wolbung 
entsteht aufgrund von inharenten Oberf lachenspannun- 
gen des Materials der Transparentschicht in deren 
aufgetragenem Zustand, obwohl die Wolbung auch durch 
nachtragliches Bearbeiten der Transparentschicht 
erzeugt werden kann. 

In der Transparentschicht 12 ist eine Fasermaterial- 
lage 20 aus Kohlenstof f -Fasern eingebettet. Wie in 
den Figuren dargestellt, ist die Fasermateriallage 
von dem Material der Transparentschicht 12 einge- 
schlossen, obwohl der Abstand zwischen der unteren 
Grenzflache 16 und dem Fasermaterial 2 0 vernachias- 
sigbar sein kann. Die Fasermateriallage 20 weist 
obere und untere strukturierte Flachen 22 bzw. 24 
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auf. Der Abstand von der oberen strukturierten Fla- 
che 22 zu der auSeren Grenzflache 14 der Transpar- 
entschicht 12 ist dabei wesentlich groSer als der 
Abstand der unteren strukturierten Flache 24 zu der 
unteren Grenzflache 16 der Transparentschicht 12. 

Unterhalb der Transparentschicht 12 befindet sich 
eine Schicht aus Kleber 26, z.B. einem trocken uber- 
tragbaren Klebeband, das auf die untere Grenzflache 
16 der Transparentschicht 12 aufgebracht ist. Die 
Klebeschicht 26 ist von einem ablosbaren Liner oder 
Schutzfilm 28 abgedeckt . 

Fur die Herstellung des Verzierungselementes gemaE 
Fig. 1 wird beispielsweise eine Fasermateriallage 20 
mit Kohlenstof f -Fasern verwendet. Die Fasermaterial- 
lage weist einander schneidende, rechtwinklig zuein- 
ander verlaufende Kett- und SchuSf adenstrange 30,32 
auf (siehe Fig. 2), die aus mehreren 100 bis 1000 
Einzelfasern bestehen. Die Einzelfasern eines jeden 
Fadenstrangs verlaufen parallel zueinander. Auf eine 
solche Fasermateriallage wird flussiges Polyurethan 
aufgetragen, das durch die Fasermateriallage hin- 
durchtritt, so daE diese von Polyurethan einge- 
schlossen ist. Das Polyurethan wird in einer solchen 
Menge aufgetragen, daS sich eine Transparentschicht 
mit einer Dicke von ca. 2,2 mm ergibt. Die Wolbung 
der Kanten 18 der Transparentschicht 12 stellt sich 
aufgrund der inharenten Oberf lachenspannung des 
fliissigen Polyurethans ein. Alternativ konnen die 
Kanten 18 auch spater durch Bearbeitung der Trans- 
parentschicht 12 erzeugt werden. 
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Die Fasermateriallage 20 selbst weist eine Dicke von 
ca. 0,4 mm auf. Unterhalb der Fasermateriallage 2 0 
befindet sich eine diinne Schicht aus transparentem 
Polyurethan von ca. 0,1 mm, die die UmschlieSung des 
Fasermaterials vervollstandigt . Der Abstand zwischen 
der oberen Grenzflache 14 und der oberen Flache 22 
der Fasermateriallage betragt etwa 1,6 mm. Das 
trocken ubertragbare Klebstof fband wird in einer 
Starke von etwa 0,1 mm auf die untere Grenzflache 16 
der Transparentschicht 12 aufgetragen. Der abzieh- 
bare Liner 28 weist eine Starke von einigen zehntel 
Millimetern auf. 

Das Polyurethan-Material fur die Transparentschicht 
12 muS beim Auftragen derart fliissig sein, daS es 
die Fasermateriallage vollstandig durchdringt und 
deren strukturierte Oberflache vollstandig ausfullt. 
Anschliefiend hartet das Polyurethan durch Warmebe- 
handlung oder andere Vorkehrungen aus . Im ausgehar- 
teten Zustand ist das Polyurethan flexibel, so daS 
das Verzierungselement plastisch verformbar ist. 

Die naturliche Glanz der Kohlenstof f -Fasern der Fa- 
sermateriallage wird bei Betrachtung durch die 
Transparentschicht 12 hindurch betrachtlich ver- 
starkt. Aufgrund von Reflexionen an der Grenzflache 
14 der Transparentschicht 12 und der oberen Flache 
22 der Fasermateriallage 20 und von Lichtbrechungen 
entsteht ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild 
des Verzierungselementes 10, das blickwinkel-unab- 
hangig ist. Zu diesem Erscheinungsbild tragt unter 
anderem die Dicke der Transparentschicht in ihrem 
oberhalb der Fasermateriallage 2 0 angeordneten Be- 
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reich bei. Eine Dicke von ca. 1 mm bis 2 mm, vor- 
zugsweise 1,5 mm bis 1,6 mm, ist optisch besonders 
wirkungsvoll. Die abgerundeten Kanten 18 rufen zu- 
satzliche Linsensf f ekte hervor, die sich ebenfalls 
optisch ansprechend auswirken. 

Wird anstelle eines flachigen Film-Verzierungsele- 
mentes, wie es in den Fign. 1 und 2 dargestellt ist, 
ein leistenformiges Verzierungselement gefertigt, so 
ist je nach Breite der Leiste die gesamte auSere 
Grenzflache 14 der Transparentschicht 12 gewolbt. 

In Fig. 3 ist ein weiteres Beispiel fur ein flachi- 
ges Film- Verzierungselement 40 dargestellt- Soweit 
die Elemente des Verzierungselementes 40 denjenigen 
des Verzierungselementes 10 gleichen, sind sie mit 
den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet . 

Bei dem Verzierungselement 40 gemaS Fig. 3 befindet 
sich die Transparentschicht 12 lediglich oberhalb 
der Fasermateriallage 20, deren obere strukturierte 
Flache 22 mit dem transparenten Material ganzlich 
ausgefullt ist. Die Klebeschicht 26 fiillt die 
strukturierte Flache 24 der Schicht 20 aus . Die Fa- 
sermateriallage 20 ist also an ihren oberen und un- 
teren Flachen von der Transparentschicht 12 bzw. der 
Klebeschicht 2 6 eingeschlossen . Da sowohl das trans- 
parente Material als auch das Klebematerial die po- 
rose Fasermateriallage durchdringen, verlauft die 
Grenzflache zwischen Transparentschicht 12 und Kle- 
beschicht 26 (horizontal) durch die Fasermaterialla- 
ge hindurch. 
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Das Verzierungselement 4 0 gemaS Fig. 3 weist ferner 
ein Rahmen-, Halte- oder Tragerelement 42, etwa eine 
Leiste oder einen Formkorper auf, das vorzugsweise 
aus Kunststoff gefertigt 1st. Die Transparentschicht 
12 ist mit ihrer Klebeschicht 2 6 auf dem Rahmen 42 
aufgeklebt. Der Rahmen 42 ist mit einem aufragenden 
Rand 44 versehen, der die Transparentschicht 12 
seitlich umschlieSt. Der Rahmen 42 ist an seiner Dn- 
terseite mit einer Klebeschicht 46 versehen, die mit 
einem Schutzfilm 48 abgedeckt und geschutzt ist. 
Durch Abziehen der Schutzschicht 48 wird die Klebe- 
schicht 4 6 freigelegt, so da£ das Verzierungselement 
40 nun auf den zu verzierenden Gegenstand bzw. die 
zu verzierende Flache aufgeklebt werden kann. 

Die vorstehende Beschreibung und die Figuren schlie- 
Sen auch zahireiche mogliche Variationen und Modifi- 
kationen ein, ohne von dem in den Anspruchen defi- 
nierten Gedanken der Erfindung abzuweichen. 
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ANSPRUCHE 



1. Verzierungselement zum Anbringen an einer Fla- 
che, mit 

a. einer Fasermateriallage (20) mit zwei ein- 
ander entgegengesetzten Flachen (22,24), von 
denen mindestens eine eine strukturierte 
Flache ist; und 

b. einer Transparentschicht (12) mit zwei 
Grenzf lachen (14,16), wobei der Abstand zwi- 
schen den Grenzf lachen (14,16) groSer ist 
als die Dicke der Fasermateriallage (20) , 
und wobei die Fasermateriallage (20) derart 
in der Transparentschicht (12) eingebettet 
ist, da£ mindestens eine strukturierte Ober- 
fiache (22; 24) der Fasermateriallage (20) 
einen Abstand zu mindestens der einen der 
beiden Grenzf lachen (14,16) der Transparent- 
schicht (12) aufweist, und wobei ferner die 
andere Grenzf lache (16; 14) eine Einrichtung 
zum Anbringen des Verzierungselementes an 
der Flache aufweist. 

2. Verzierungselement nach Anspruch 1, bei dem die 
Transparentschicht (12) ein flexibles, ausgehar- 
tetes synthetisches Polymer aufweist. 
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3. Verzierungselement nach Anspruch 2, bei dem die 
vor dem Ausharten vorhandene Viskositat des Po- 
lymers derart gewahlt ist, daS das Polymer die 
Fasermateriallage (20) durchdringt und die min- 
destens eine strukturierte Oberflache (22; 24) 
benetzt « 



4. Verzierungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 3, bei dem die Fasermateriallage (20) ein- 
zelne Faserstrange aus einem Material aufweist, 
das aus der Gruppe Kohlenstoff, Aramid, Polya- 
mid, Metall oder Glas gewahlt ist. 

5. Verzierungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 3, bei dem die Fasermateriallage (2 0) ein 
Drahtgewebe ist. 

6. Verzierungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 5, bei dem die zum Anbringen des Verzie- 
rungselementes an der Flache vorgesehene Ein- 
richtung eine Klebeschicht (26) ist. 

7. Verzierungselement nach einem der Anspruche 1 
bis 6, bei dem das Verzierungselement an einem 
Rahmen (42) befestigt ist, der eine Klebeschicht 
(46) zum Befestigen des Rahmens (42) an einer 
anderen Flache aufweist. 
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8. Verzierungselement nach einem der Anspriiche 1 
bis 7 , bei dem die mindestens eine Grenzflache 
der Transparentschicht (12) abgerundet ist. 

9. Verzierungselement zum Anbringen an einer Fla- 
che, mit 

a. einer Fasermateriallage (2 0) mit zwei ein- 
ander entgegengesetzten Flachen (22,24) , von 
denen mindestens eine Flache eine struktu- 
rierte Flache ist; und 

b. einer Transparentschicht (12), die die min- 
destens eine strukturierte Flache (22; 24) 
der Fasermateriallage (2 0) derart ausfullt, 
daS eine Grenzflache (14) der Transparent- 
schicht (12) gebildet wird, die mit Abstand 
von der strukturierten Flache (22; 24) ange- 
ordnet ist, wobei die Fasermateriallage (20) 
teilweise in der Transparentschicht (12) 
eingebettet ist; und 

c. einer Einrichtung zum Befestigen des Verzie- 
rungselement es an der Flache. 

10. Verzierungselement nach Anspruch 9, bei dem die 
Befestigungseinrichtung eine Klebeschicht (26) 
ist, die auf der von der Transparentschicht (12) 
abgewandten Flache der Fasermateriallage (2 0) 
angeordnet ist. 
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11. Verzierungselement nach Anspruch 9 oder 10, bei 
dem die Transparent schicht (12) ein flexibles, 
ausgehartetes synthetisches Polymer aufweist. 

12. Verzierungselement nach Anspruch 11, bei dem die 
vor dem Ausharten vorhandene Viskositat des Po- 
lymers derart gewahlt ist, da£ das Polymer die 
Fasermateriallage (20) durchdringt und die min- 
destens eine strukturierte Oberflache benetzt. 

13. Verzierungselement nach einem der Anspruche 9 
bis 11, bei dem die Fasermateriallage (20) ein- 
zelne Faserstrange aus einem Material aufweist, 
das aus der Gruppe Kohlenstoff, Aramid, Polya- 
mid, Metall oder Glas gewahlt ist. 

14. Verzierungselement nach einem der Anspruche 9 
bis 11, bei dem die Fasermateriallage (20) ein 
Drahtgewebe ist . 

15. Verzierungselement nach einem der Anspruche 10 
bis 15, bei dem das Verzierungselement an einem 
Rahmen (42) befestigt ist, der eine Klebeschicht 
(46) zum Befestigen des Rahmens (42) an einer 
anderen Flache aufweist . 
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Verzierungselement nach einem der Anspruche 10 
bis 16, bei dem die Grenzflache (14; 16) der 
Transparentschicht (12) abgerundet ist. 
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